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2: Gebiet und verwandter Stand der.Technik 

Die vorliegende Erfindung betrifft ein Make-Up-Mittel fur die Anwendung 
beim Menschen und insbesbndere ein Make-Up-Mittel zum (Jbeidecken von 
Falten und Unebenheiten auf der menschiichen Hauf. 

Auf der menschiichen Haut angewandte Make-Up-Mittel und Kosmetika 
enthalten gewohnlich solche Mittel wie unterschiedliche Arten von P&rfiim, 
Petrolatum (Vaseline), tierische Eette, pflanzliche Ole und Pigmente und 
. werden als Grundierung, Verdunner oder unterschiedliche Arten von Cremes 
eingesetzt. 

Jiingst erregten Kunstharze mit Fonngedachtniseffekt besondere 
Aufinerksamkeit. Eine Anzahl spezieller Verwendungen und Technologien fur 
den Gebrauch solcher Harze mit Ponngedachtniseflfekt wuiden fiir 
verschiedene Bereiche entwickelt, (siehe z. B. japanische Patentanmeldungen 
Nr. 145774/1984, 191/1985, 47585/1985, 72572/1985, 134338/1985, 
134339/1985 und 159441/1988). 

Aus der U.S. Nr. 4,777,041 ist eine Fonnulierung zur Behandlung von Falten 
bekartnt, welche in Form eines Gels aus einer hydrophilsn Base aus 
Polyurethan Polymer gebildet und aus gefalltem Verdickungsmittel und 
Schaumverfestiger aus Siliciumdioxyd gebildet ist. 
Die bei dieser Anwendung verwendeten Urethane habe eine 
Glasubergangstemperatur unterhalb der Temperatur des menschiichen 
Korpers. Solche Polymere konnten nur die tieferliegenden Bereiche einer . 
faltigen Haut ausfullen und sind zur Entfernung von Falten ungeeignet. 

GroBe Anderungen in der Elastizitat dieser synthetischen Harze im Bereich um 
die Glasubergangstemperatur kopnen wie folgt ausgenutzt werden. Ein 



synthetisches Harz wild zunachst auf eine Temperatur fiber seiner 
Glasfibergangstemperatur erhitzt, so dafi es erweicht und dann zu der 
erwunschten Gestalt geformt. Unter Beibehaltung dieser Gestalt wild das Harz 
sodann auf eine Temperatur unterhalb seiner Glasubergangstemperatur 
abgekiihlt, so daB die Form unverSndert erhalten bleibt. Die fixierte Form 
kann leicht wieder aufgegeben und die ursprungliche Form eingenommen 
werden, wenn das Harz fiber die Glasubergangstemperatur erhitzt wird. 

In .einem ganz anderen Zusammenhang sind nun auch, da es Mode ist, jfinger 
aussehen zu wollen, chirurgische EingrifFe zur Entfernung von Gesichtsfeiten 
und die Verwendung von solchen oben erwahnten Kosmetika,zum Ubertfinchen 
von Falten mit einem dicken Uberzug nicht nur bei Frauen sondern auch bei 
Mannern allgemein beliebt. 

Das Erstere ist jedoch teuer und fur solche Menschen unmoglich, weiche auf 
Grand Duer schwachen Kbnstitution oder anderen Grfinden nicht operiert 
werden konnen^ 

Aber auch das Ietztere ist lastig, infolge von RiBbildung oder teilweisem 
Abblattern des Make-Ups nach einer langeren Zeit oder nach einer heftigen 
Anstrengung, oder weil beim Auftragen der Kosmetika zu viel Zeit in 
Anspruch genommen wild. 

Wenn daher Falten durch dfinnes Auftragen eines Make-Up-Mittels fiberdeckt 
werden konnen, sind die obigen Schwierigkeiten insgesamt in gelost. 

Nach intensivem Studium dieses Problems kamen die Erfinder der 
vorliegenden Erfindung auf den Gedanken, einem sythetischen Harz mit oben 
erwahntem FbrmgedachtniseflFekt Kosmetika zuzumischen unter Ausnutzung 
der fiber der Temperatur des menschlichen Korpers liegenden 
Glasubergangstemperatur des synthetischen Harzes. 




Es kann sich jedoch als h&chst schwierig herausstellen, wie oben 
vorgeschlagen, synthetische Harze mit Formgedachtniseffekt in eine freie Form 
zu brihgen, weil beispielsweise Urethanelastomere mit einem grofien 
. UberschuB an NCO Gruppen, welche die Ursache fur Kreuzreaktionen an den 
Enden Ihrer Molekulketten sind, netzartige hochpolymere Verbindungen 
bilden. 

Wei! diese Haize nur schwierig in gentigend kleine kugelfonnige Formen zur 
Verwendung als Zusatzstoffe fur ein Make-Up-Mittel gebracht wenjen konnen, 
ware es somit schwierig oder unmoglich, wie die Erfinder voraussagen, unter 
Verwendung der oben angegebenen Urethanelastomere mit 
Formgedachtniseffekt billige Make-Up-Mittel herzustellen, urn Falten zum . 
verschwinden zu bringen. 

3: ErfindungsgemaBe Anfgabe und Zusammenfassung der Erfindung 

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist, ein Make- Up- Mittel unter 
Verwendung eines Fbrmgedachtnispolymers zur Verfiigung zu stellen, welches 
leicht in Teilchen mit mehr oder weniger kugelformiger Gestait gebracht 
werden kann und welches eine Glasubergangstemperatur fiber der Temperatur 
des menschlichen Korpers aufweist, und insbesondere ein Make-Up-Mittel zur 
Entfemung von Falten mit niedrigen Kosten zur Verfiigung zu stellen. 

Die vorliegende Erfindung betrifft ein Make-Up-Mittel mit feinen, runden 
Teilchen eines Formgedachtnispolymers. Als ein in der vorliegenden 
Verbindung verwendbares Polymer dient ein Polyurethan, welches dadurch 
erhalten wild, dafi man mit dem Voraddukt- Verfahren eine Zusammensetzung 
aus einem bifiinktionellen Diisocyanat, einem bifiinktionellen Polyol und einem 
bifunktionellen Ketten-Extender mit aktiven Wasserstoffgruppen im 
Molverhaltnis von Diisicyanat: Polyol: 



Ketten-Extender = 2.00-1.10:1.00:1.00-0.10, polymerisiert. Dieses 
Polyurethan sollte vorzugsweise annahernd gleiche Mengen an NCO-und OH- 
: Giuppen an seinem Ende aufweisen, seine Glastemperatur sollte uber der 
Temperatur des menschlicnen Korpers liegen und seine KristaUinitat sollte 
vorzugsweise zwischen 3 und 50 Gew.% liegen. 

Das Voiaddukt- Verfahren zur Synthese eines Urethanelastomeren wild im 
nachfolgenden erlautert. 

Zuerst lafit man ein Diisocyanat und ein Poiyol bei einem spezifischen Wert 
fur das Molmischungsveitaltnis von A=[NCO]/[OH] miteinander reagieren, 
urn ein Formpolymer zu synthetisieren. Nach Beendigung der Reaktion wird 
eiri Ketten-Extender zugegeben, so dafi ein erwunschter Wert fur das 
MolverMltnis von B=[Ketten-Extender]/[Vorpolymer] erhalten wird. 
Die Kreuzreaktion zur Synthese eines Uretnanelastomers wird bei 80°C uber 
einen Zeitraum von 1-2 Tagen durchgefuhrt. Die obige Synthese kann in einem 
Losungsmittel oder ohne Losungsmittel durchgefuhrt werden. 

Die Glasubergangstemperatur (Tg) und physikalische Hgenscbaften konne uber 
solche Faktoren wie beispielsweise die folgenden beeinflufit werden: 
<1) die Art des Isocyanats; .(2) die Art des Polyols; (3) die Art des Ketten- 
Extenders; (4) das Mischungsverhaltnis A; (5) das Mischungsverhaltnis B und 
(6) durch Tempem. Durch Anderung der Faktoren (1) bis (6) kann eine 
Ureuianelastomer mit einem gewunschten Tg-Wert und gewunschten 
physikalischen Eigenschaften synthetisiert werden. 

Das Make-Up-Mittel der voriiegenden Erfindung kann dadurch hergestellt 
werden, da6 man kleine, mebx oder weniger runde Teilchen eines 
Fbrmgedachtnispolymers gewohnlichen Inhaltsstoffen fur Kosmetika wie 
beispielsweise Parfum, Petrolatum (\fcseline), tierischem Fett, pflanzlichem 01 
und Pigmenten zumischt. 



Dieses Make-Up-Mittel wild auf Teinperatuien oberhalb der 
Glasubeigangstemperatiir (Tg) des wie oben beschrieben in feine spharische 
oder runde Teilchen geformten Fonngedachtnispolymers erhitzt und wird durai 
mit hoher Scheikraft auf die Gesichtshaut aufgetragen. Das weicbe und breit 
aufgetragene oben erwahnte Polymer bedeckt dann kleine Falten (Furchen) und 
Unebenheiten der Gesichtshaut unter der Wirkung der hohen Scherkraft. Es 
kuhlt sodann auf Gesichtstemperatur ab, erhartet und zieht sich zusammen. 

Das gehartete und kontrahierte Polymer uberdeckt die Falten und 
Unebenheiten, indem es die beiden Seitenwande der Furchen (Falten) oder 
hoheigelegene Abschnitte um niedrigere Bereiche zusammenzieht, und so die 
Vertiefang schlieBt. Weil das Make^Up-Mittel der vorliegenden Erfindung 
sehr dfinn verteilt ist, wild es dann keine Risse bilden oder abblattern, selbst 
nach einem langen Zeitraum oder wahrend heftiger physikalischer Aktivitaten. 
Der Auftrag des Make-Up-Mittels geht auch leicht vonstatten, weil es sehr 
einfech durch geringfugiges Erhitzen des Mittels und eine dfinne Verteilung 
erfolgen kann. Um das Make-Up-Mittel wieder von dem Gesicht zu entfernen, 
kann es dariiber hinaus erhitzt werden um seine Temperatur fiber Tg zu 
bringen, so da6 das Polymer zu seiner ursprfinglichen, riahezu randen Form 
zuruckkehrt. Das Make-Up-Mittel kann sodann mit geringem Kraftaufwand 
entfernt werden. 

4: Genaue Beschreibung der bevorzugten Ausfiihrungsformen. 

Die Fbrmgedachtnispolymere, welche fur das Make-Up-Mittel der 
vorliegenden Erfindung Verwendung finden konnen, sind Polymere auf Basis 
von beispielsweise Urethan, Styrol und / oder Butadien, Kristallinem Dien und 
Norboran. 

Von diesen ist Pdlyurethan bevorzugt. Ffir die vorliegende Erfindung 
bevorzugt ist ein Pdlyurethan welches fiber Polymerisierung mit der 
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Voraddukt-Methode einer Verbindung eines bifunktionellen Diisocyanates, 
eines bifunktionellen Polyols und eines bifunktionellen Ketten-Extenders rait 
aktiven Wasserstoffgruppen im Molverhaltnis von Diisocyanat: Polyol: Ketten- 
Extender =2.00-1.10:1.00:1.00-0.10, erhalten wild. Dieses Polyurcthan weist 
an seinen Enden bevorzugt annahemd gleiche Mengen von NCO -und OH - 
Gruppen auf , seine Glasubergangstemperatur sollte oberhalb der Temperatur 
des menschlichen Korpers liegen und seine Kristallinitat liegt bevorzugt im 
Bereich zwischen 3-50 Gew.%. 

Weil dieses Polyurethan keine uberschiissigen NCO - Gruppen an seinen 
Molektilenden aufweist, tritt keine Kreuzreaktion auf und es verbleibt als ein 
Kettenmolekiil. Daruber hinaus weist das Urethan wegen der oben 
angegebenen Werte fur die Kristallinitat Thermoplastizitat auf und ISfit sich 
leicht und gut zu kleinen, mehr oder weniger spharischen Teilchen formen. 

Ein bifunktionelles Diisoqanat fur einen Inbaltsstoff des oben angegebenen 
Polyurethans, welches man einsetzen kann, wird durch die folgende allgemeine 
Fonnel wiedergegeben: OCN-R-NCO, worin R eine oder zwei 
Phenylengruppen bedeutet oder uberhaupt kein R enthalten ist. Insbesondere 
konnen 2,4-ToIoldiisocyanat, 4,4'-Diphenylmetbanonsocyanat, mitCarbodiimid 
modifiziertes 4,4'-Diphenylmethandiisocyanat oder Hexametnylendiisocyanat 
beispielhaft verwendet werden, ' 

Als ein geeignetes bifunktionelles Polyol kann auch die in der folgenden 
Formel wiedergegebenen \ferbindung eingegeben werden: OH-R'-OH, worin 
R'eine oder zwei Diphenylengruppen bedeuten oder flberhaupt kein 
R'vornanden ist. Es kann zum Beispiel auch ein Reaktionsprodukt eines 
bifunktionellen Polyols mit einer bifunktionellen Carboxylsaure oder einem 
zyklischen Ather sein. Insbesondere konnen beispielsweise auch ein 
Polypropylenglycol, 1,4-Butanglycoladipat, Polytetramethylenglycol, 



Pblyethylenglycol, und ein Reaktionsprodukt aus Bisphenol (Bisphenol-A) nait 
Propylenoxid eingesetzt werden. 

Es kann auch ein bifunktioneller Ketten^Extender mit einer afctiven 
Wasserstoffgruppe der folgenden allgemeinen Formel eingesetzt wenlen: OH- 
R f, -OH, worin R" eiitt(CHJ^- Gruppe oder eine oder zwei Phenylen-Grappen 
bedeutet. Es kann auch beispielsweise ein Reaktionsprodukt des Ketten- 
Extenders und eine bifunktionelle Carbbxylsaure oder ein zyklischer Ather 
seiiL Insbesondere kann beispielsweise auch Etylenglycol, 1,4-Butanglycol Bis- 
( 2-hydroxyethyl) hydrochuinon, ein Reaktionsprodukt aus Bisphenol 
(Bisphenol-A) mit Ethylenoxid oder ein Reaktionsprodukt aus Bisphenol 
(Bisphenol-A) mit Propylenoxid verwendet werden. 

Das aus den oben angegebenen Inhaltsstoffen gewonnene erfindungsgemafie 
Polyurethan wird durch die fblgende allgemeine Fbrmel ausgedruckt: 

HOR"OCOim(RNHCOO^ 

(RNHCGOR^OCON^JWHCOOR^H, 

worin bedeutet: m = 1-16, n = 0-16 und R, R'und R tt wie oben angegeben. 

Zur Fonnung dieses Polymers in kleine, mehr oder weniger spharische 
Teilchen wird eine solche Methode bevorzugt, wie sie oben angegeben ist. 
Zuerst wird das Polymer in Pellets geformt und, beispielsweise unter 
Verwendung von flussigem Sticksfoff, auf sehr niedrige Temperaturen 
abgekuhfc Sodann wird das Pblyilier unter Anwendung mechanischer, Kraft zu 
feinem Pulver zermahlen, das feine Pulver so lange erhitzt bis es schmilzt und 
sodann verfestigen gelassen. Als Alternative fur dieses mechanische Verfehren 
kann auch ein chemisches Verfehren eingesetzt werden, Im chemischen 
Verfehren wird das Polymer in einem Losungsmittel, wie beispielsweise DMF 
(Dimethylfbrmamid) oder einer Mischung aus DMF und MEK 




(Methylethylketon) gelost. Sodann wild das das Polymer entfaaltende 
Losungsmittel mit einem anderen Losungsmittel, dessen Siedepunkt hoher als 
der des ersten Losungsmittels ist und in welchem das Polymer nicht Idslich ist, 
gemiscbt und geruhrt. Die erhaltene Suspension wird erhitzt, urn das 
Losungsmittel auszutreiben. Als Ergebnis erhalt man feine, runde Teilchen des 
Polymers. 

Die Polymerteilchen sollen vorzugsweise annahernd einen Durchmesser von 5- 
lOpm aufweisen. 

Ausfiihrunfifsfonnen 1-40 

[1] Herstellung von zu. kleinen, mehr oder weniger spharischen Teilchen 
geformten Fbnngedachtnispolymeren: 

Die Herstellung des Polymers def vorliegenden Erfindung kann beispielsweise 
nach dem folgenden Verfehren erfblgen. 

Poiyurethane wurden unter Verwendung der in Tabelle 1 angegebenen 
Zusammensetzungen hergestellt und mit fltissigem Stickstoff bei weniger als 
-150 °C gehaiten. Unter Anwendung externer Krafte wuiden die Pblyurethane 
fein gepuivert und sodann auf fiber 180°C erhitzt, bis sie scbmolzen und 
sodann verfestigen gelassen, urn zu feinen Teilchen von mehr oder weniger 
spharischer Gestalt geformte Formgedachtnispolymere zu erhalten. 

In Tabelle 1 wurde E/E 4 =(Zugspannungsmodul bei Tg/-10°C) / 
(Zugspannungsmodul bei Tg +10°C) und die Kristallinitat mit dem Verfahren 
der Rontgenbeugung gemessen. 

Tabeilen 4 Seiten 




Die Herstellung und Verwendung des Make-Up-Mittels wild mit Hiife des 
unten wiedergegebenen Untersuchungsbeispiels beschrieben. 

[2] Herstellung des Make-Up-Mittels: 

Die feinen Kugelchen von Fbrmgedachtnis-Myurethan der Zusammensetzung. 
Nr.39 aus Tabelle 1 wurden zu 10 Gew.% zusammen mit 0,5 Gew.% mit 
Rosenextrakt als Parffim, 50 Gew.% Petrolatum (Vaseline), 39,5 Gew.% als 
Pflanzenol vermischt, um das erfindungsgemaBe Make-Up-Mittel herzustellen. 

[3] Verwendung des Make-Up-Mittels: 

Das nach obigem Verfahren hergestellte Make-Up-Mittel wurde auf 45°C 
erwannt, eine Temperatur oberhalb Tg, und unter starkem Reiben per Hand 
dunn auf das Gesicht aufgetragen. Nach dem Auftragen Iiefi man das Make- 
Up-Mittel abkiihlen und erharten und die beobachteten Fatten und 
Unebenheiten im Gesicht tf^Svollstandig uberdeckt. 

Darauf wurde das Gesicht mit dem Make-Up-Mittel mit Wasser gewaschen, 
wobei kein Abblattern des Make-Up-Mittels zu beobachten war. Nach dem' 
Waschen blieben die Fatten und Unebenheiten ubenieckt. Auch nach 12 
Stunden vom Zeitpunkt des Auftragens des Make-Up-Mittels an wurde weder 
eine RiBbildung noch ein Abblattern beobachtet. 

Das Make-Up-Mittel lieB sich leicht mit warmem Wasser von ca. 42-43°C 
abwaschen. 



Wie oben beschrieben weist das Make-Up-Mittel der vorUegenden Erfindung 
die folgenden Vorteile auf: 
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(1) ErfindungsgernaB konnen Fatten und Unebenheiten im menschlichen 
Gesicht leicht uberdeckt werden, ohne auf chirargische Operational 
zurackgreifen zu mussen und ohne Anwendung dicker Schicbien 
herkommlicher Kosmetika. 

(2) Personen, welche nicht operiert werden konnen, konnen bei Verwendung 
des Make-Up-Mittels der gegenwartigen Erfindung leicht Falten und 
Unebenheiten auf Ibxer Hant flberdecken. 

(3) Weil die sehr diinne Auflegung des Make-Up-Mittels der vorliegenden 
Erfindung die Fallen und Unebenheiten zudecken kann, benStigt man fur das 
Auflegen von Make-Up nicht zu viel Zeit Selbst nach langer Zeit vom 
Zeitpunkt des Auftragens an Oder wahrend heftiger physikalischer Aktivitalen 
zeigt das Make-Up-Mittel keine RifibUdung oder teilweises Abblattern. 

(4) Die Polyurethane mit Fonngedachtniseffekt der vorliegenden Erfindung 
weisen keinen UberschuB an NCO-Grappen am Ende ihrer Molekulketten auf 
und die mit fiberschiissigen NCO-Gruppen zusammenhangende Kreuzreaktion 
findet daher nicht statt. Dadurch bleiben die polymeren Verbindungen linear 
und lassen sich zu beliebiger Gestalt fonnen. 

Paher lassen sich die Polyurethane sehr leicht zu kleinen, nahezu spharischen 
Kprpern fonnen, welche fur die Veiwendung als Make-Up-Mittel geeignet 
sind. Somit kann ein billiges Make-Up- Mittel zur Uberdeckung von Falten 
hergesteDt werden. 

Unter Beriicksichtigung des Vorteils, daB keine Operation mehr notig ist und 
but dunn aufgetragen werden muB, braucht man fur das Make-Up-Mittel der 
vorliegenden ^ Erfindung keine grofie Kosten aufzubringen, um Falten und 
Unebenheiten zu uberdecken. 
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Anspruch 

1. Make-up-Mittel, dadurch charakterisiert, dafl es 
ein in Feinteilchen mit roehr oder weniger runder 
Gestalt geformtes Form-Gedachtnis Polymer 
enthalt, in welchem dieses Polymer ein 
Polyurethan la*, welches erhalten wird, indem 
man mit einem Yorpolymerisat-Verf ahren eine 
Zusammensetzung aus einem bifunkfcionellen 
Diisocyanat, einem bifunktionellen Polyol und 
einem bifunktionellen Ketten-Streckmittel mit 
aktiven Wasserstof f-Gruppen im molaren 
Verhaltnis von Diisocyanat : Polyol: Ketten- 
Streckmittel = 2,00 - 1,10 : 1,00 : 1,00 - 0,10 
polymerisiert, wobei dieses Polyurethan an 
seinen Enden ungefahr gleiche Mengen von 
NCO-Gruppen und OH-Gruppen aufweist, das 
Polyurethan eine Glasiibergangstemperatur 
oberhalb der Teraperatur des menschlichen Korpers 
hat und dieses Polyurethan einen Wert fur den 
kristallinen Anteil aufweist, welcber zwischen 3 
- 50 Gew.-% liegt. 
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